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2)i)?L-3ng» Anton Prade in Gablonz, NeiBe, 

ist als Erfinder genannt worden 
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iSipL^Sng* Anton Prade in Gablonz, NeiBe 
Elektrisch beheizter Ofen 

Patentiert im Deutschen Reich vom 19. Marz 1940 an 
Patenterteilung bekanntgemacht am 9. September 1943 



as 



Bei detn bekannten Verfahren von Glasstab- 
chen Oder -rohrchen Faden abzuziehen, wurde 
bisher vielfach Gasbeheizung verwendet. 
Wenn auch mit dieser Art der Heizung ver- 
haltnismaBig gunstige Ergebnisse erzielt war- 
den, so sind die erhaltenen Faden noch nicht 
von der notwendigen Giite, urn sie fiir erwei- 
terte Zwecke (Verzwimen als Beispiel) an- 
standslos verwenden zu konnen. Insbesondere 
war es bei dieser Art der Heizung unmoglich, 
einen liickenlosen Heizraum zu schaffen. 

Dieser liickenlose Heizraum ist eine unbe- 
dingte Forderung, wenn eine groBtmogliche 
Anzahl von Stabchen nebeneinander angeord- 
net und mit idealer Spinnspitze (d, i. Uber- 
gang vom Stabchen zimi Faden) gearbeitet 
werden soil. 

Es ist weiter bekannt, Faden von Glas- 
staben abzuziehen unter Benutzung elektrischer 
Widerstandsheizung, bei der jeder einzelne 
Glasstab mit einer besonderen Heizspirale ader 
Wendel umgeben ist. 

Bei diesen Vorrichtungen werden zwar sehr 
feine, gleichmafiige Faden erhal ten, dochhaben 
diese Vorrichtungen andere Nachteile. 

Abgesehen von einem grofien Stromver- 
brauch ist auch ein grofier Platz erforderlich, 
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d. h. die einzelnen Glass tabe mussen in einem 
groBeren Abstande, als fiir den Ziehvorgang 
erf orderlidh, nebeneinander angeordnet sein, so 
daB der Platz auf der Zieh- und Wickeltrom- 
mel nicht ausgenutzt wird. 

Mit elektrisch beheizten Ofen ist es aber 
nicht nur moglich, einen liickenlosen Heiz- 
raum bei groBtmoglicherTemperaturgleichheit 35 
zu schaffen, sondem auch die Stabchen in ger 
rings tern Abstand nebeneinander anzuordnen, 
wenn die Heizwendeln nach der Erfindung ge- 
lagert werden. Mit dieser Vorridhtung konnen 
Faden von bisher kaum erreichbarer Giite, d. h, 
Feinheit und GleichmaBigkeit herges.tellt wer- 
den. 

Die Erfindung bezieht sich also auf elek- 
trisch beheizte Ofen zum Erzeugen von Glas- 
faden aus in die Ofen eingefiihrten Stabchen 
Oder Rohrchen (Stengel oder Hohlstengel), und 
das Erfinderische wird darin gesehen, daB die 
Heizwendeln nicht um die Glasstabe herum- 
gefiihrt werden, sondern waagerecht nebenein- 
anderliegen und die Glasstabe durdh den zwi- 
schen den Wendeln gebildeten Spalt hindurch- 
gefiihrt sind. 

In einem keramischen Ofen 3 sind zwei 
Widerstands wendeln i, entsprechend Abb. i 
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und 2, in eineni rohrformigen Haltestiick 2 so 
angeordnet, daU zwischen ihnen ein schmaler 
Spalt verbleibt. 

Durch diesen Zwischenraum zwischcn den 
Wendein wird ein liickenloser Heizraum gebil- 
det. Die Stabchen oder Rohrchen4 warden 
durch ein Fuhrungsstiick 5 aus keraniiscb 
oder metal I i sell em Material eingefiihrt 
ein Verkleben des Fiih rungs stiickes 5 zti 
hindern und ein gleichmaBiges Vorwa; 
also die ideale Spinnspitze, zu erreicten, ist der? 
Erennraum je nach Glas, Verzug oder Faden- 
starke verschieden. in der Einschubrichtung 
sich enveiternd, 6^, abgeschragt. 

Die zweckniaRig keramischen Haltestiicke 2 
sind Formstiicke mit rohrformigem Quer- 
schnitt, die an der Ein fiih rungsseite und im 
Austrittsbereich geschlitzt sind. Entspre- 
chende Abstandsstiicke gewahrleisten die 
Heizraumbreite und den festen Abstand der 
Ffeizwendeln. Diese keramischen Halte- 
stiicke 2 werden an den StoBilachen plan ge- 
schliffen und konnen in beliebiger Anzahl 
nebeneinander angeordnet werden. 

Der Abstand a der einzelnen eingefiihrtcn 
Stabchen wird bei dieser Art der Anordnung 
nur durch mechanische Einflitsse des Ziehver- 



fahrens beschrankt, so daB sie ganz eng neben- 
einander angeordnet werden konnen. 

. PATENTANSPItUCH : 

Elektrisch beheizter Ofen (Ziehofen) 
zum Ziehen von Faden aus Stiiben oder 
Rohren aus Glas oder anderen in der Hitze 
plastischen Mas sen, gekennzeichnet durch 
die Anordnung zweier parallel verlaufen- 
der elektrischer Heiz wendein. die zwischen 
*^ sich einen luckenlosen Heizraum schaflfen 
ftir die in'beliebiger Anzahl nebeneinander- 
liegenden und durch diesen Heizraum hin- 
durchgefithrten Stabchen oder Rohrchen, 
die nach bekanntem Verfahren zu feincn 
Faden ausgezogen werden sollen. 



Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstan- 
des vom Stand der Technik sind im Ertei- 
lungs verfahren foigende Druckschriften in Be- 
tracht gezogen worden: 



deutsche Patentschriften , . . 

659 039; 
osterreichische Patentschrift 
franzosische 
amerikanische 



Nr. 504 432, 

110095; 
666584; 
- I 427 014. 
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